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(57) Abstract: A glass/ceramic composite material comprising an at least partly glassy matrix, a ceramic filler, a ceramic film, a 
^ ceramic layer composite or microhybrid (5) with said composite material is disclosed, whereby the matrix comprises lithium, silicon, 
^ aluminium and oxygen and at least partly a crystalline phase. A method for production thereof is also disclosed, whereby a glass 
O with crystalline regions is fused from a starting material comprising 30 wt.% to 68 wt.% Si0 2 , 10 wt.% to 25 wt.% A1 2 0 3 , 5 wt.% to 
fS 20 wt.% Li0 2 , 0 wt.% to 35 wt.% B 2 0 3 , 0 wt.% to 10 wt.% P 2 0 5 , 0 wt.% to 10 wt.% Sb 2 0 3 and 0 wt.% to 3 wt.% Zr0 2 and transformed 
Q into a g lass powder. A ceramic filler, in particular powdery aluminium nitride, is then mixed with the glass powder and said powder 
5^ mixture, in particular after addition of further components is then sintered. 



[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Glas-Keramik-Verbundwerkstoff mit einer zumindest bereichsweise glasartigen Matrix und 
einem keramischen FullstofI sowie eine keramische Folie, ein keramischer Schichtverbund oder Mikrohybrid (5) mit diesem Ver- 
bundwerkstoff vorgeschlagen, wobei die Matrix Lithium, Silizium, Aluminium und Sauerstoff enthalt und zumindest bereichsweise 
mindestens eine kristalline Phase aufweist. Weiter wird ein Verfahren zu dessen Herstellung vorgeschlagen, wobei ein Glas mit 
kristallinen Bereichen aus einer Ausgangsmischung mit 30 Gew.% bis 68 Gew.% SiOj, 10 Gew.% bis 25 Gew.% A1 2 0 3 , 5 Gew.% 
bis 20 Gew.% LiOa, 0 Gew.% bis 35 Gew.% B2O3, 0 Gew.% bis 10 Gew.% P 2 0 5 , 0 Gew.% bis 10 Gew.% SD2O3 und 0 Gew.% bis 3 
Gew.% Zr0 2 erschmolzen und in ein Glaspulver uberfiihrt wird, dem Glaspulver dann ein keramischer Fiillstoff, insbesondere pul- 
verformiges Aluminiumnitrid, zugemischt, und diese Pulvermischung, insbesondere nach Zusatz weiterer Bestandteile, schliesslich 
gesintert wird. 
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Glas-Keramik-Verbundwerkstoff. keramische Folie. Schichtverbund oder Mikrohvbrid 
mit diesem Verbundwerkstoff und Verfahren zu dessen Herstellung 

Die Erfindung betrifft einen Glas-Keramik- Verbundwerkstoff, eine keramische Folie, ei- 
nen keramischen Schichtverbund oder ein Mikrohybrid mit diesem Glas-Keramik-Ver- 
bundwerkstoff sowie ein Verfahren zur Herstellung des Verbundwerkstoffes bzw. der 
diesen aufweisenden Bauteile nach der Gattung der unabhangigen Anspriiche. 

Stand der Technik 

Substratwerkstoffe fur LTCC-Anwendungen („low temperature co-fired ceramics") wur- 
den in den letzten Jahren vor allem mit dem Ziel entwickelt, die Sintertemperatur zu re- 
duzieren, um ein Cofiring, d.h. ein Sintern des gesamten WerkstoffVerbundes in einem 
Schritt, mit niedrig schmelzenden Metallen wie beispielsweise Silber zu ermoglichen. 
Dabei sollte gleichzeitig die Vertraglichkeit mit dem Metall gewahrleistet bleiben. Weiter 
war es Ziel, die dielektrischen Eigenschaften der LTCC-Substrate besonders fur Anwen- 
dungen im Hochfrequenzbereich zu verbessern, und ihre Warmeleitfahigkeit hinsichtlich 
Warmeableitung von den LTCC-Substraten zu erhohen. 

Aus EP 0 499 865 Al ist ein Glas-Aluminiumnitrid-Verbundwerkstoff bekannt, der eine 
vergleichsweise hohe Warmeleitfahigkeit bei niedriger Sintertemperatur und guten die- 
lektrischen Eigenschaften aufweist Dieser Verbundwerkstoff geht von einem Glaspulver 
mit Siliziumdioxid, Aluminiumoxid, Boroxid und einem Erdalkalimetalloxid wie MgO, 
CaO oder SrO aus, dem Aluminiumnitrid als keramischer Pulverbestandteil zugesetzt ist. 
Bei dem Sintern der Ausgangsmischung zu dem Verbundwerkstoff gemaB EP 0 499 865 
Al wird im Fall der Verwendung von MgO Cordierit, im Fall der Verwendung von CaO 
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Anorthit gebildet, wahrend die Glasmatrix an Silizium, Magnesium und Aluminium ver- 
armt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war die Bereitstellung eines Glas-Keramik- 
Verbundwerkstoffes, insbesondere eines Substratwerkstoffes fur LTCC-Anwendungen, 
der zu einer keramischen Folie verarbeitbar bzw. in einem keramischen Schichtverbund 
oder in einem Mikrohybrid einsetzbar ist, und der eine hohe Gesamtwarmeleitfahigkeit, 
moglichst in dem Bereich von 8 W/mK bis 12 W/mK, aufweist. 

Vorteile der Erfindung 

Der erfindungsgemaBe Glas-Keramik-Verbundwerkstoff hat gegeniiber dem Stand der 
Technik den Vorteil, dass er sich sehr gut als Substratmaterial fur LTCC-Substrate und 
zum Aufbau von Mikrohybriden mit derartigen Substraten eignet, und dass er insbeson- 
dere eine gegeniiber herkommlichen LTCC-Substratwerkstoffen, deren Warmeleitfahig- 
keit ublicherweise zwischen 2 W/mK bis 3 W/mK liegt, deutlich erhohte Warmeleitfa- 
higkeit, insbesondere in dem gunstigen Bereich von 8 W/mK bis 12 W/mK, aufweist. Auf 
diese Weise kann die Anzahl von erfbrderlichen Wanneableitungen, die im Fall von Mik- 
rohybriden in der Regel als thermische Durchfiihrungen bzw. sogenannte „thermische 
Vias", d.h. das Substrat durchquerende, mit einem Metall gefullte Kanale, ausgefuhrt 
sind, reduziert werden. Dadurch ergibt sich die Moglichkeit, die BaugroBe derartiger 
Mikrohybride deutlich zu verringern bzw. die Layout-Dichte zu erhohen. 

Ein mit dem erfindungsgemaBen Glas-Keramik-Verbundwerkstoff hergestellter kerami- 
scher Schichtverbund oder ein Mikrohybrid auf der Grundlage eines LTCC-Substrates 
mit diesem Glas-Keramik-Verbundwerkstoff bietet somit die Moglichkeit, thermische 
Vias einzusparen und eine hohere Integrationsdichte zu erzielen. SchlieBlich wird auch 
das zum Ausfullen der thermischen Vias ublicherweise eingesetzte Silber durch Verringe- 
rung von deren Zahl teilweise eingespart. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den in den Unteranspriichen 
genannten MaBnahmen. 



So ist besonders vorteilhaft, wenn der keramische Fiillstoff Aluminiumnitrid ist, das eine 
mittlere PulverteilchengroBe von 100 nm bis 10 jj.m, insbesondere von 1 |im bis 10 jam, 
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aufweist Der Fullstoff kann dabei unbeschichtetes Aluminiumnitrid sein, das beispiels- 
weise eine mittlere TeilchengroBe von 1 ^m bis 3 |im aufweist oder, bevorzugt, be- 
schichtetes Aluminiumnitrid mit einer raittleren TeilchengroBe von beispielsweise 6 Jim 
bis 7 jitm, wobei die Beschichtung bevorzugt eine hydrophobierende Oberflachenmodifi- 
kation oder eine sauerstoffhaltige Oberflachenbeschichtung ist. Besonders vorteilhaft ist, 
wenn das eingesetzte Aluminiumnitridpulver insbesondere aufgrund der sauerstoffhalti- 
gen Oberflachenbeschichtung einen Sauerstoffgehalt von 0,5 Gew.% bis 2,0 Gew.% auf- 
weist, wobei generell gilt, dass ein niedrigerer Sauerstoffgehalt zu einer erhohten War- 
meleitfahigkeit des eingesetzten Aluminiumnitrid-Keramikpulvers fuhrt 

Vorteilhaft ist daneben, wenn die Matrix als kristalline Phase einen Li-Al-Si 2 0 3 - 
Mischkristall und/oder ein Li-Al-Si-Oxinitrid und/oder ein Li-Al-Silikat und/oder ein 
Lithiumsilikat als kristalline Phase aufweist, sowie weiterhin axis einer Restglasphase be- 
steht, in der zumindest in geringen Anteilen Stickstoff ldsbar ist. Besonders vorteilhaft 
ist, wenn die Matrix moglichst kein oder moglichst wenig Lithiumsilikat enthalt. 

Weiterhin ist vorteilhaft, wenn in die Ausgangsmischung auch B 2 C>3 eingesetzt wird, so 
dass zumindest bereichsweise ein Li-B-Oxid als kristalline Phase in der Matrix entstehen 
kann. 

Der Anteil des keramischen Fiillstoffs in dem Verbundwerkstoff liegt bevorzugt zwischen 
25 Vol.% und 70 Vol.%, insbesondere 30 Vol.% bis 50 Vol.%. Uber den Fiillstoffanteile 
lasst sich besonders einfach eine Warmeleitfahigkeit im angestrebten Bereich von 
8 W/mK bis 12 W/mK einstellen. 

Zeichnungen 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung und in der nachfolgenden Beschreibung naher 
erlautert. Es zeigt Figur 1 eine Draufsicht auf ein Mikrohybrid mit einer LTCC-Folie als 
Keramiksubstrat. 

Ausfuhrungsbeispiele 

Die Figur 1 zeigt ein prinzipiell bekanntes Mikrohybrid 5 mit einem keramischen Sub- 
strat 10 in Form einer LTCC-Folie oder eines LTCC-Schichtverbundes, wobei das Sub- 
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strat 10 bereichsweise thermische Durchfuhrungen 14, sogenannte „thermische Vias" 
aufweist, die das Substrat 10 durchqueren und die mit einem Metall, beispielsweise Sil- 
ber, gefiillt sind. Weiter sind auch das Substrat 10 durchquerende elektrische Durchfiih- 
rungen 1 1, sogenannte „elektrische Vias", vorgesehen, mit denen auf der Oberseite des 
Substrates 10 gefiihrte Leiterbahnen 12 von der Unterseite des Substrates 10 kontaktier- 
bar sind. SchlieBlich ist auf der Oberseite des Substrates 10 exemplarisch ein aufge- 
druckter Widerstand 13 dargestellt, der ebenfalls mit den aufgedruckten Leiterbahnen 12 
verbunden ist. 

Kern der Erfindung ist die Bereitstellung eines Glas-Keramik-Verbundwerkstoffes zur 
Herstellung des Substrates 10 gemaB Figur 1. 

Dazu wird zunachst ein Glas aus einer Ausgangsmischung mit 20 Gew.% bis 68 Gew.% 
Si0 2 , 10 Gew.% bis 25 Gew.% A1 2 0 3 , 5 Gew.% bis 25 Gew.% Li 2 0, 0 Gew.% bis 33 
Gew.% B 2 0 3 , 0 Gew.% bis 10 Gew.% P 2 0 5 , 0 Gew.% bis 10 Gew.% Sb 2 0 3 und 0 Gew.% 
bis 3 Gew.% Zr0 2 erschmolzen. 

Bevorzugt besteht die Ausgangsmischung aus 48 Gew.% bis 66 Gew.% Si0 2 , 14 Gew.% 
bis 22 Gew.% A1 2 0 3 , 4 Gew.% bis 20 Gew.% Li 2 0, 0 Gew.% bis 20 Gew.% B 2 0 3 , 0 
Gew.% bis 5 Gew.% P 2 O s , 0 Gew.% bis 5 Gew.% Sb 2 0 3 und 0 Gew.% bis 2 Gew.% 
Zr0 2 . 

Besonders bevorzugt werden im Fall der Bestandteile B 2 0 3 , P 2 Os, Sb^ und Zr0 2 diese 
in einem Anteil von 3 Gew.% bis 20 Gew.% B 2 0 3 und/oder 2 Gew.% bis 5 Gew.% P 2 0 5 
und/oder 1 Gew.% bis 5 Gew.% Sb 2 0 3 und/oder 1 Gew.% bis 2 Gew.% Zr0 2 zugesetzt. 

Im Rahmen eines ersten Ausfiihrungsbeispiels besteht die Ausgangsmischung aus 65 
Gew.% Si0 2 , 15 Gew.% A1 2 0 3 und 20 Gew.% Li 2 0. 

Im Rahmen eines zweiten Ausfiihrungsbeispiels besteht die Ausgangsmischung aus 65 
Gew.% Si0 2 , 15 Gew.% A1 2 0 3 , 12 Gew.% Li 2 0 und 8 Gew.% B 2 0 3 . 

In einem dritten Ausflihrungsbeispiel besteht die Ausgangsmischung aus 50 Gew.% Si0 2> 
16 Gew.% A1 2 0 3 , 12 Gew.% Li 2 Q und 20 Gew.% B 2 Q 3 . 
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Bei einem vierten Ausfuhrungsbeispiel besteht die Ausgangsmischung aus 65 Gew.% 
Si0 2 , 21 Gew.% A1 2 0 3 , 4 Gew.% Li 2 0, 4 Gew.% B 2 0 3 , 4 Gew.% P 2 O s und 2 Gew.% 
Zr0 2 . 

Bei der Herstellung des Glases aus dieser Ausgangsmischung entsteht eine Matrix, die 
Lithium, Silizium, Aluminium und Sauerstoff enthalt, und die bereichsweise mindestens 
eine kristalline Phase aufweist. Diese kristalline Phase ist beispielsweise ein Li-Al-Si 2 0 3 - 
Mischkristall, ein Li-Al-Si-Oxinitrid, ein Li-Al-Silikat, ein Lithiumsilikat oder eine 
Mehrzahl von derartigen kristallinen Phasen. Die nicht kristallinen Bereiche der Matrix 
bilden weiter eine Restglasphase, in der in geringen Anteilen Stickstoff losbar ist 

Zur Herstellung der vorgenannten Glaser werden zunachst die in die Ausgangsmischung 
eingesetzten Pulverbestandteile homogenisiert und bei Temperaturen zwischen 1200°C 
und 1600°C geschmolzen. Nach einer Homogenisierung der Schmelze wird diese dann 
beispielsweise in Wasser abgegossen, d.h. gefrittet, und das so erhaltene Glas aufgemah- 
len bis eine mittlere KomgroBe von ca. 1 jam bis 5 jam, beispielsweise 3 |nm, vorliegt. 
AnschlieBend wird diesem Glaspulver als keramischer Fullstoff pulverformiges Alumini- 
umnitrid mit einer mittleren TeilchengroBe von 100 nm bis 10 jam, vorzugsweise 1 nm 
bis 10 nm zugesetzt. 

Im Rahmen eines ersten Ausfuhrungsbeispiels zur Herstellung des Glas-Keramik- 
VerbundwerkstojBFes aus dem Glaspulver und dem keramischen Fullstoff wird eines der 
vorstehend beschriebenen Glaspulver und als keramischer Fullstoff Aluminiumnitrid- 
Pulver in einem organischen Losungsmittel wie Isopropanol homogenisiert, die so erhal- 
tene Pulvermischung zunachst getrocknet, und anschlieJJend einer Formgebimg, bei- 
spielsweise einem uniaxialen Verpressen, unterzogen. 

AnschlieBend wird der erhaltene Presskorper dann an Luft, Stickstoff oder einem Sauer- 
stoff und/oder Stickstoff enthaltenden Gasgemisch bei Temperaturen von maximal 
1050°C gesintert, so dass man abschlieBend einen dicht gesinterten Glas-Keramik- 
Verbundwerkstoff erhalt, in dem in einer glasartigen Matrix, die bereichsweise kristalline 
Phasen aufweist, die keramischen Aluminiumnitrid-Partikel eingebettet sind. 
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An diesem Glas-Keramik-Verbundwerkstoff dann wurde mit Hilfe des "Hot-Disc- 
Verfahrens" die Warmeleitfahigkeit bestimmt. Dabei zeigte sich, dass diese von dem 
Anteil des zugesetzten keramischen Fullstoffes abhangig ist. 

So wurde bei einem Glas mit 65 Gew.% Si0 2 , 15 Gew.% A1 2 0 3 und 20 Gew.% Li 2 0 in 
der Ausgangsmischung zur Herstellung des Glases und einem Anteil von 70 Vol.% dieses 
Glases und 30 Vol.% Aluminiumnitrid-Teilchen in dem Glas-Keramik-Verbundwerkstoff 
eine Warmeleitfahigkeit von 9,1 W/mK, bei einem Anteil von 65 Vol.% dieses Glases 
und 35 Vol.% der Aluminiumnitrid-Teilchen eine Warmeleitfahigkeit von 8,9 W/mK und 
bei 60 Vol.% dieses Glases und 40 Vol.% der AJiiminixunnitrid-Teilchen eine Warmeleit- 
fahigkeit von 12,5 W/mK ermittelt. 

Generell zeigt sich, dass die Warmeleitfahigkeit in dem Glas-Keramik-Verbundwerkstoff 
mit zunehmendem Anteil an Aluminiumnitrit steigt. 

Der bei einer Zusammensetzung von 65 Vol.% Glas und 35 Vol.% Aluminiumnitrid 
stagnierende Wert der Warmeleitfahigkeit wird auf einen hohen Anteil von gebildetem 
kristallinem Lithiumsilikat zuruckgefuhrt. Daher ist es giinstig, wenn der Glas-Keramik- 
Verbundwerkstoff moglichst wenig oder kein Lithiumsilikat enthalt. 

Die Prufung auf kristalline Phasen innerhalb der Matrix des Glas-Keramik- 
Verbundwerkstoffes und der Nachweis dieser Phasen erfolgten im Ubrigen durch Ront- 
gendiffraktometrie und Rasterelektronenmikroskopie. 

Zur Herstellung einer keramischen Folie, eines keramischen Schichtverbundes oder des 
Mikrohybrides 5 mit dem Substrat 10 aus dem vorstehend beschriebenen Glas-Keramik- 
Verbundwerkstoff wird zunachst eines der beschriebenen Glaser hergestellt, auf die be- 
schriebene KorngroJie aufgemahlen und mit dem beschriebenen keramischen Fullstoff 
Aluminiumnitrid vermischt. Danach werden der Pulvermischung bevorzugt weitere, an 
sich bekannte Bestandteile wie ein Losungsmittel, ein organischer Binder sowie vor- 
zugsweise auch ein Dispergator zugesetzt, und es erfolgt eine Formgebung der Mischung, 
insbesondere zu einer Folie, einer Schicht oder einem Schichtverbund. An die Formge- 
bung schlieBt sich dann bevorzugt zunachst eine Entbinderung und danach ein Sintern der 
Folie, Schicht oder des Schichtverbundes bei maximal 1050°C an Luft, Stickstoff oder 
einem Sauerstoff und/oder Stickstoff enhaltenden Gasgemisch an. Auf diese Weise wird 
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der zugesetzte Binder bzw. das Losungsmittel sowie der Dispergator zumindest weitge- 
hend durch Pyrolyse wieder entfernt, so dass ein von diesen temporaren Bestandteilen 
weitgehend freier Glas-Keramik-Verbundwerkstofif in der gewiinschten Form entsteht. 
Auf der so beispielsweise hergestellten Folie, die als Substrat 10 fur das Mikrohybrid 5 
dient, wird dieses dann in ublicher Weise in Aufbautechnik aufgebaut. 
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Patentanspruche 

1 . Glas-Keramik-Verbundwerkstoff mit einer zumindest bereichsweise glasartigen 
Matrix und einem keramischen Fiillstoff, dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix Li- 
thium, Silizium, Aluminium und Sauerstoff enthalt und zumindest bereichsweise min- 
destens eine kristalline Phase aufweist. 

2. Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Matrix 20 Gew.% bis 68 Gew.% Si0 2 , 10 Gew.% bis 25 Gew.% A1 2 0 3 , 

5 Gew.% bis 25 Gew.% Li 2 0, 0 Gew.% bis 35 Gew.% B 2 0 3 , 0 Gew.% bis 10 Gew.% 
P 2 O s , 0 Gew.% bis 10 Gew.% Sb^Oa und 0 Gew.% bis 3 Gew.% Zr0 2 enthalt oder aus 
einer diese Stoffe enthaltenden oder daraus bestehenden Ausgangsmischung erschmolzen 
ist. 

3 . Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Matrix 48 Gew.% bis 66 Gew.% Si0 2 , 14 Gew.% bis 22 Gew.% A1 2 0 3 , 

4 Gew.% bis 20 Gew.% Li 2 0, 0 Gew.% bis 20 Gew.% B 2 0 3 , 0 Gew.% bis 5 Gew.% 
P 2 O s , 0 Gew.% bis 5 Gew.% Sb 2 0 3 und 0 Gew.% bis 2 Gew.% Zr0 2 enthalt oder aus ei- 
ner diese Stoffe enthaltenden oder daraus bestehenden Ausgangsmischung erschmolzen 
ist. 

4. Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Matrix 3 Gew.% bis 33 Gew.% B 2 0 3 und/oder 2 Gew.% bis 5 Gew.% 
P 2 0 5 und/oder 1 Gew.% bis 5 Gew.% St^C^ und/oder 1 Gew.% bis 2 Gew.% Zr0 2 ent- 
halt oder aus einer diese Stoffe enthaltenden oder daraus bestehenden Ausgangsmischung 
erschmolzen ist. 
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5. Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der keramische Fullstoff Aluminiumnitrid oder oberflachlich mit einer Beschichtung 
oder einer Oberflachenmodifikation versehenes Aluminiumntrid, insbesondere mit einer 
mittleren TeilchengroBe von 100 nm bis 10 ^m, ist. 

6. Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Matrix als kristalline Phase einen LiAlSi 2 0 3 - 
Mischkristall, und/oder ein Li-Al-Si-Oxidnitrid und/oder ein Li-Al-Silikat und/oder ein 
Li-Silikat und/oder ein Li-B-Oxid aufweist 

7. Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Matrix neben der mindestens einen kristallinen Phase eine Restglasphase, insbe- 
sondere eine Restglasphase, in der in geringen Anteilen Stickstoff losbar ist, aufweist. 

8. Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil des keramischen Fiillstoffes in dem Verbund- 
werkstoff zwischen 25 Vol.% und 60 Vol.%, insbesondere 30 Vol.% bis 50 Vol.%, liegt. 

9. Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbundwerkstoff eine WarmeleitfShigkeit von 

8 W/mK bis 12 W/mK aufweist. 

10. Keramische Folie, keramischer Schichtverbund oder Mikrohybrid mit einem 
Glas-Keramik-Verbundwerkstoff nach einem der Anspruche 1 bis 8. 

1 1 . Verfahren zur Herstellung eines Glas-Keramik-Verbundwerkstoffes, einer ke- 
ramischen Folie, eines keramischen Schichtverbundes oder eines Mikrohybrides nach ei- 
nem der vorangehenden Anspruche, wobei ein Glas mit kristallinen Bereichen aus einer 
Ausgangsmischung mit 20 Gew.% bis 68 Gew.% Si0 2 , 10 Gew.% bis 25 Gew.% A1 2 0 3 , 
5 Gew.% bis 20 Gew.% Li 2 0, 0 Gew.% bis 35 Gew.% B 2 0 3 , 0 Gew.% bis 10 Gew.% 
P 2 0 5 , 0 Gew.% bis 10 Gew.% Sb 2 O s und 0 Gew.% bis 3 Gew.% Zr0 2 erschmolzen und 
in ein Glaspulver uberfuhrt, dem Glaspulver ein keramischer Fullstoff, insbesondere pul- 
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verformiges Aluminiumnitrid, zugemischt, und diese Pulvermischung, insbesondere nach 
Zusatz weiterer Bestandteile, gesintert wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Pulvermischung 
vor dem Sintern verpresst oder insbesondere zu einer Folie, einer Schicht oder einem 
Schichtverbund geformt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Sintern 
bei Temperaturen von maximal 1050°C an Luft, Stickstoff oder in einem Sauerstoff 
und/oder Stickstoff enthaltenden Gasgemisch erfolgt 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Pulvermischung vor dem Sintern in einem Losungsmittel unter Einsatz eines Disper- 
gators aufbereitet wird, und dass insbesondere zu einer Weiterverarbeitung ein organi- 
scher Binder zugesetzt wird. 
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